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Patentanspruche 

ABRASIVES BESCHICHTUNGSMITTFiL FUFR KOSMET I SCHT z u .^ck- 
dadurch gekennznichnet , dass 

1. ) es nach folgendem Vorfohren hercjestellt wird: 

4o - 60 Anteile eines Klebstoffes von zahf liiss iqsr 

Konsistenz, jftdoch mit flexibl^n V ifienschaf t en 
2o - 3o Anteile eines herkbmmlichen Magellncks, sowie 
2o - 3o Anteile Feinstkorn ( vorzu^sweise Silicium- o.-inr 
Aluminiumoxyd.f-dalkorund.pulverifierter 
Bimsstein t Sand o.a. ) t 

2. ) im Rahmen des Herstellungsver f ohrens zunochst df>r Klobstoff 

mit dem Nagellack intensiv vermischt wird^ijhrenri Her. F^inst- 
korn in einem zweiten Arbeitsgang einger-treut wird, 

3. ) bei ev. bestehender Notwendigkeit Azeton nls V^rdunner 

verwondet werden konn, 

A 9 ) es auf die verschiedenste Art und w oise im kosmet i r»chen 
Bereich eingesetzt werden kann, 

5, ) es vorzugsweise auf diverse Geoenstonde und Artikel 

(z.B. BUrsten-Rlickseiten f Stabe f Stif te etc.) flHs^ig 
aufgetragen wird,um durch Luf tt rocknung eine abrasive 
Feinbeschichtung zu ergeben, 

6. ) es - vorzugsweise noch erfolgter Trocknung — zur kosmet inch?*n 

Feinbehandlung (z.B. in der Hautpflege zum Glatten der Haut, 
zur schonenden,grUndlichen Reinigung der Haut etc) 
eingesetzt werden kann. 
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Heschreibung 

Gegenstnnd vorli^render Anmeldung ist ein Verfnhren zur Herstellr : 
ung cines a»>msivnn Beschichtungsmi t tols fur kosmetische Zwecke..' 1 

Das Tieschichtungsmittnl bef.teht im wesentlichen aus oinrm Kleb- : 
staff zahf lussiger Konr. i ^t enz , j odoch mit flexiblen E igens-chaf tern 
(4o - 60 Prozent Anteile) ( d*>r mit hftrkomml ichem Nagellack 
(2o - 3o Prczent Anteile) intonsiv vermischt wird. Oie Pigmontier- 
ung des Mariflllncks bestimmt dabci die jeweilipe Forbe des ncr-chicht- 
ung*=mi tt el s , 

In die so entrtan(!ene P.ischung v/ird Feinstkorn ( vor zugswe ise 
Cilicium- oder Al umin iumoxyd f Fdclkorund t pul ver i s iert *r Bimssteini 
Snnd o.a.) eingestreut unddos in einem Verhaltnis von 2o - 3o 
Pro7)3nt ^ n t e ilen zwm Gesorpt vo 1 umen des Beschichtungsmi 1 1 e 1 s . 
Die Ansv/nhl der ent spmchenden Kornharte v/ird durch die jevveiligen 
Anwftndungs2wecke host immt • 

Sofp.rn einn flussigpre Konristenz des d OS chi chtungsmi tt e 1 s erford- 
erlich ist.kann Azcton als VerdUnner hinzugezogf.n warden, 

Dos so entstandene, f lUssige Ber ch icht ungsmi t tcl kann auf verschled- 
ene Afct und Wpir-f zur Anvendung im kosmetischen Bereich golangen* 
So kann es beispielsw*ise auf verschiedone Gegenstdnde und Artikel 
(v/ie Burst*n-«Uckseiten,Stobe,Stifte etc) aufgetrogen werden. 
rinch dcm Auftrngen sollte es dann auf dem V/ege der Lu f 1 1 rocknung 
erstarren (eine zu rapide T rocknungsar t durch kUnst 1 iche . thermische 
Becchleunigung sollte ous Oual i tcitsgrunden vermiedon werden); 
Die so entstandene, trockene - jodoch in sich flexible - Beschichtung 
eignet sich vorzUglich zur kosmetischen Feinbehandlung (z.B* in der 
Hautpflege zum Glatten der Hout, zur delikaten Reinigung der Haut etc, 
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